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Es ist oft erforderlich, insbesonclere bei 
modernen Bauten, Parkettplatten iinmittelbar 
auf Beton zii verlegen. Viele Parkettleime 
-sind flir diesen Zweck bekannt, doeh gestatten 
5 dieselben keine befriedigende Anwendiing. Bei 
ciner derarti gen Vei'wendting versagen die 
nicisteu der bekannten Parkettleime; insbe- 
sonderc ist kein Parkettleim im Handel, der 
fine siehere unci wiclerstandsfahige Befesti- 

10 gung der Parkettplatten ergibt. Diinne Mo- 
saikparkette sind an nnd fiir sieh schwieing 
zu verlegen nnd ihrer Verwendung auf einer 
Betominterlage standen bislier nur schwer 
zu iiberwindende Hindernisse entgegen. 

IS Das erfindungsgemaBe Verfahren zum 
Aut'leinien von Holzfuftboden auf Betommter- 
lagen ist cladurch gekennzeiehnet, dalJ ein aiis 
einer Polyvinylacetatdispersion, 2,5 bis 33% 
einer 5- bis 25%igen PolyvinylalkohoUosung 

20 und 2,5 bis 33% Piillmitteln nnd Hilfsstoffen 
hergestellter Leim verwendet wird. Dieser 
Leim kann in gleicher Weise sowohl zum Auf- 
kleben der Parkettplatten auf Beton wie 
aueh znr Verbiiidung der einzelnen, die so- 

25 genannt en Mosaikplatten bildenden Stabehen 
verwendet werden, indem die eine Seite der- 
selben mit einem Leinifilm iiberzogen wird, 
ohne daB eine spezielle Vorbearbeitnng der 
Stabehen erforderlich ware. Ziir Verstarkung 

30 dei' Leimschicht konnen derselben Fasern 
jeder Art, beispielsweise Faserabfalle, Faden 
iisw. aus Kunststoff oder Textilmaterial, bei- 
gemiseht sein, und zwar konnen diese Zu- 



fiigungen entweder mit dem fliissigen Leim 
verniiseht nnd zusammen mit demselben anf- 35 
getragen werden, oder sie konnen nnabhangig 
von der Leimschicht vor oder nach dem Anf- 
tragen der letzteren auf die Stabehen der 
Mosaikplatten bzw. auf die Leimschicht anf- 
getragen werden. Die Fasern, Faden nsw. kon- 40 
nen dabei lose oder in Form eines zusammen- 
hangenden VlieBes verwendet werden. 

ZweekmalJig werden Leime verwendet, 
welche aus Polyvinylacetatdispersionen han- 
delsiiblicher Zusammensetzung hergestellt 45 
worden sind. Ferner verwendet man vorzugs- 
weise aus Polyvinylalkohol von hoehstem 
Polymerisations- und Verseifnngsgrad herge- 
stellte Leime, die einen wasserunlosliehen 
Troekenf ilni ei^eben. Polj^inylalkohol ergibt 50 
eine lange offene Zeit, das lieiBt, er trocknet 
nicht zu sehnell ein und ist wie Polyvinyl- 
aeetat ein guter Klebstof f . 

Vorzugsweise verwendet man Leime, welche 
als Fiillmittel feingemahlene Indnstriemehle, ss 
organische Prodiikte, wie Cerealien, minerali- 
sche oder andere anorganische Prodnkte ent- 
halten. Als Beispiel fiir geeignete Fiillmittel 
seien genannt: Bohnenmehl, Erbsenmehl, 
Wiekenmehl, Gerstenmehl, Roggenniehl, Starke, eo 
beispielsweise Getreidestarke, Kartoffelstarke 
usw., Kreidemehl, Kaolin, blauefreie Lithopone 
usw. Solche Mehle enthaltende Leime sind 
hoher viskos bis salbenartig. 

An Hilfsprodukten kann der Leim einen es 
Weichmaeher enthalten, beispielsweise Glykol, 
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Glyzerin, Tricresylphosphat, ein Phthalat oder 
Latex. Die Zusatzmenge der genannten Stoff e 
kanii 1 bis 10% betragen. Perner kann der 
Leim an Hilf sstof f en eine geringe Menge eines 
5 Palliingsmittels enthalten, beispielsweise Bo- 
rax, Borsaiire, Sulfate oder Karbonate. Er 
kann auch eine geringe Menge eines Aide- 
hyds (0,001 bis 0,1%), ein Chromat oder ein 
Chlorid, beispielsweise Pornialdehyd, Ptir- 

10 furol, Natriunibichromat tisw., enthalten. 
Solehe Leime zeiehnen sich diireh erhohte 
Lagerfahigkeit und, als eingetrockneter Leim- 
film durch eine besondere Widerstandsfahig- 
keit gegen Penehtigkeit sowie diirch" eine liohe 

IS Zahigkeit aiis. Die Zusatzmenge dieser Stoffe 
kann 0,001 bis 1% betragen. 

Das erfindnngsgemaBe Verfahren eignet 
sich in vorziiglieher Weise zum Kleben von 
diinnem Mosaikparkett anf Beton. Der Leim 

20 laBt sich sehr leicht nnd sehr rasch anftragen. 
Er verfarbt das Holz nicht, verschmutzt weder 
Kleider noeh Werkzenge usw. Der Parkett- 
leim bindet je nach der Temperatiir in 1 bis 
4 Stnnden ab. Durch dieses rasehe Abbinden 

25 bilden die Holzplattchen mit der Unterlage 
einen festen Block. Dies verhindeit in der 
Polge das Arbeiten der Lamellen und gewahr- 
leistet eine einwandfreie Stabilitat des ver- 
legten Parketts, Der Leimf ilm bleibt nach dem 

30 Trocknen elastisch, was die Qualitat der Yer- 
leimung erhoht, Er ist auch gegen fllissige 
Bodenwichse und andere Reinigungsmittel un- 
empfindlich. Die aufgeleimten Boden zeieh- 
nen sich durch eine besondere Widerstands- 

35 fahigkeit gegen Penehtigkeit aus und sind 
auch gegen Kalteeinwirkungen im wesent- 
lichen unempfindlich. 



Des gefalligen Ausseliens wegen wird 
zweekmiifiig ein, z. B. mit Ocker, AAilrnfSrben, 
Safran, organischen und vegetabilisehen Farb- 4o 
stoff en irgendwelcher Art, gefarbter Leim ver- 
wendet. 

Erhohte Wasserfestigkeit und Hitzebestan- 
digkeit weisen solche Leime auf, welche als 
Hilfsprodukte entweder ein in Wasser gelostes 45 
oder emulgiertes Silicon, z. B. in einer Menge 
von 0,5 bis 10%, enthalten. 

Leime, die organisehe Losungsmittel, ins- 
besondere Alkohole, enthalten, konnen auch 
unter O** C verwendet werden. 50 

PATENTANSPRUCH 
Verfahren zum Aufleimen von HolzfuB- 
boden auf Betonunterlagen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein aus einer Polyvinylacetat- 
dispersion, 2,5 bis 33% einer 5- bis 25%igen 55 
Polyvinyl alkohollosung und 2,5 bis 33% Fiill- 
mitteln und Hilfsstoffen hergestelltev Leim 
vei'wendet wird. 

UNTERANSPRUCHE 

1. Verfahren nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Leim verwen- 
det wird, der Borax oder Borsaure entlialt. 

2. Verfahren nach Unteranspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Leim verwen- 
det wird, der Fasennateriai enthalt. 6s 

3. Verfahren nach Unteranspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Leim verwen- 
det wird, der organisehe Losungsmittel ent- 
halt. 

Marcel Seylaz 

Vertreter: D, Hekimi, Zurich 
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